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Chapitre 2 Le prisme 



A est F angle du prisme. 


2-1- Marche d’un rayon lumineux 



D angle de 
deviation 

rayon 

emergent 


n = indice du prisme / indice du milieu environnant 
On suppose n > 1 . 

La lumiere est deviee vers la base. 


• Formules du prisme : 

sin i = n sin r 
A = r + r’ 


sin i’ = n sin r’ 

D = (i - r) + (i’ - r’) = i + i 


2-2- Variation de la deviation D avec l’angle d’incidence i 



Au minimum de deviation, on montre que 1’ angle d’ emergence 
est egal a Tangle d’incidence : 



r’ = r = r m = A/ 2 

D m = 2i m -A d’oii : i m = (A + D m )/2 
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2-3- Application : mesure de l’indice de refraction d’un milieu 
On realise un prisme dans le milieu considere. 

On mesure au goniometre A et D m . 


sin i m = n sin r m d’ou : 


sin 

f A+D -'i 

v 2 J 

ii — 

sin 

f A l 

v 2 j 



Exemple : 


A = 60 0 0’ 1 = 589,3 nm 


n = 


sin 


60+62 + 

2 ~~ 


4iA 

60 

J 


sin 


^6C0 

v 2 j 


= 1,7550 (verreflintSF4) 


D m = 62 0 41’ 
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2-4- Variation de la deviation avec l’indice 


On constate que la deviation augmente avec F indice de refraction 
du prisme. 


2-5- Dispersion de la lumiere 

• Experience de Newton 


n* 




lumiere 

blanche 



Fiq.5 


infrarouge 

rouge 

orange 

jaune 

vert 

bleu 

indigo 

violet 

ultraviolet 


w 


7 



• Observation 

La lumiere est decomposee par le prisme. 
Le violet est plus devie que le rouge. 

• Explication : phenomene de dispersion 


D(couleur) : 

X^ 

DS 

D(n) : 

n/* 


Finalement : 

X'* 

nS* 


n depend de X : le milieu est dispersif. 

Le seul milieu non dispersif est le vide (n 0 = 1). 
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indice de refraction 


La courbe n(X) est appelee courbe d’indice (fig. 6). 


Courbe d'indice du verre Schott SF4 



longueur d'onde (pm) 


Formule de Cauchy : 


n « a + b/X 2 



• Nombre d’Abbe (ou constringence) : 
Tableau 1 




indice de refraction (a 20 ° C) 

designation de 
Fraunhofer 

Longueur 

d’onde 

dans Fair (jam) 

eau 

verre 

crown 

BK7 

verre flint 
SF4 

fluorure de 
magnesium 
MgF 2 

F (raie bleue de 

0,486 1 

1,340 

1,522 

1,775 

1,380 

V hydrogene) 













1 OO/I 


i '"l c c 

i ono 

d (raie jaune de 

0,587 6 

1,334 

1,517 

1,755 

1,378 

F helium) 











C (raie rouge de 
F hydrogene) 

0,656 3 

1,330 

1,514 

iM^ 

1,377 

Nombre d’Abbe 

33 

64 

28 

106 


dispersion P V d Si 
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• Arc-en-ciel 

Dispersion de la lumiere du Soleil par des gouttes d’eau : 


Soleil 


Ei clZ 




rainbow 


■ s ■ 


bow 


--TJ. of Illinois Guide to Atmospheric Optics- 
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